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Die folgenden Angaben sind den vom Anmeider eingereichten Unteriagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(S) Halterung fur ein Kochfeld 



Die Erfindung betrifft eine Halterung fur eine Kochfla- 
che, die an ihrem Umfang von mindestens einem Tragteil 
gehalten ist, wobei der Tragteil aus einem Kunststoff ge- 
fertigt ist Eine ausreichend temperaturbestandige Halte- 
rung laSt sich dann mit geringem Aufwand herstellen, 
wenn v/orgesehen ist, dafS das Tragteil zumindest teilwei- 
se aus einem glasfaserverstarktem Duromer besteht, das 
temperaturbestandig ist. 
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Die Erfindung betrifft eine Halterung fur eine Kochflache, 
die an ihrem Umfang von wenigsiens einem Tragteil gehal- 
ten ist, wobei das Tragteil aus einem Kunststoff gefertigt ist. 

Solche Halterungen werden verwendet, urn eine, bei- 
spielsweise aus Glaskeraniik bestehende Kochflache in ei- 
nem Durchbruch einer Arbeitsplatte festzulegen. 

Derartige Halterungen sind aus der DE 195 21 690 A 1 
bckannt Hierbei ist ein Rahmen aus thermoplastischem 
Kunststoff umlaufend an die Kochflache angespritzt. Der 
therraoplastische Kunststoff aber hat den Nachteil, daB er 
nicht ausreichend warmebestandig isL Wenn z, B. heiBe 
Topfe auf der Halterung abgesteUt werden, so entstehen Be- 
scbadigungen. Aus diesem Grund ist es vorgesehen, daB die 
Halterung an ihrer Oberseite mit einem Schutzbelag Ciberzo- 
gen isL Dieser Schutzbelag ist temf)eraturbestandig und halt 
so die TcmpcraturspiLicn von der cigcntlichcn Halterung 
fern. Fiir die Hersteliung einer solchen Halterung ist ein gro- 
6er Fertigungs- und Montageaufwand notwendig. 

Aus der EP 0 449 347 Bl ist eine weitere Halterung fur 
eine Kochflache beschrieben. Diese ist ebenfalls im Spritz- 
guBverfahren unter Verwendung eines Tliermoplasten an die 
Kochflache angespritzt. Es ergeben sich hierbei die gleichen 
Probleuie, wie auch bei der DE 195 21 690 Al. Bei starker 25 
Temperatureinwirkung kann der Tragteil seine Festigkeit 
verlieren, so daB die Gefahr besteht, daB sich die Kochflache 
lost. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Halterung der ein- 
gangs erwahnten Art zu schaffen, die sich niit geringem 30 
Aufwand herstellen laBt und die aiisreichend tempd-aturbe- 
standig ist. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daB das Tragteil zu- 
mindest teilweise aus einem glasfaserverstarktem Duromer 
besteht, das temperaturbestandig ist. 

Durch die erfindungsgemaBe Verwendung eines glasfa- 
serverstarkten Duronieres lassen sich fiir das Tragteil hohe 
Festigkeiten bei gleichzeidg geringer BaugroBe erzielen. 
Damit kann die Halterung hohe Lasten aufnehmen. Insbe- 
sondere tragt diese Halterung auch eine solche Kochflache 
sicher, die mit melireren, beladenen Topfen belastet ist, Da- 
durch, daB ein seiches Duromer verwendet ist, das tempera- 
turbestandig ist, brauchen keine ZusatzmaBnahmen ergrif- 
fen werden, um die Halterung zu schiitzen. Hierdurch laBt 
sich ein geringer Herstellungsaufwand verwirklichen. Die 45 
Kochflache kahn dabei in die Halterung eingeklebt oder ein- 
geklermnt werden. 

Eine bevorzugre Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, 
daB das Duromer ein ungesattigtes Polyester ist, das im 
PreBverfahren verarbeitbar ist. Hierbei sind beispielsweise 
zwei Verarbeitungsvarianten moglich. Zum einen werden 
die ungesattigten, glasfaserverstarkten Polyester in Form 
von plaltenformdgen Zuschnitten in eine PreBform einge- 
legt. In dieser konnen sie dann mit einem PreBwcrkzeug in 
einem einzigen Verfahrensschritt zu der Halterung verarbei- 
tet werden. Bei einer anderen Verarbeitungsvariante liegen 
die ungesatugten, glasfaserverstarkten Polyester in Form ei- 
nes Fasergewirres vor. Auch dieses kann in einer Form zu 
der Halterung verpreBt werden. (Diese bei den Verfahren 
werden auch kurz als SMC: sheet molding compound oder 60 
als BMC: bulk molding compound bezeichnet). In einer 
weiteren bevorzugten Ausgestaltung wird die Kochflache 
mit dem faserverstarkten Polyester umspritzt. 

Zur Hersteliung der erfindungsgemaBen Halterung ist 
auch die Verwendung eines Mclaminharzcs, cincs Phcnol- 
harzes oder eines Epoxides denkbar. Das Melaminharz laBt 
sich durch langfaserige Glasfasem oder sonstige anorgani- 
sche Oder oiganische Fasem verstarken. Die Fasem haben 
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vorzugsweise eine Lange von 15 mm bis 65 mm. 

Durch die Verwendung von Full- und ZusatzstofTen kon- 
nen die Eigenschaften des Duromeres verandert werden. 
Durch die Beimi.schung von Aluminiumhydroxid wird die 
Halterung schwer entflanimbar. Mit Quarz laBt sich eine 
verbesserte Kratzfaliigkeit erreichen, die Verwendung eines 
beigemengten Thermoplastes verbessert die Oberflachenbe- 
schafl^enheit, insbesondere den Glanz der Halterung. Wenn 
Kalzium-Karbonat als Fiillstoff verwendet ist, dann lassen 
sich die Material kosten erheblich verringem, 

Patentanspruche 

1. Halterung fiir eine Kochflache die an ihrem Umfang 
von wenigstens einem Tragteil gehalten ist, wobei der 
Tragteil aus einem Kunststoff gefertigt ist, dadurch 
gekennzeidinet, daB das Tragteil zumindest teilweise 
aus cincm glasfaserverstarktem Duromer besteht, das 
temperaturbestandig ist. 

2. Halterung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Duromer ein ungesattigtes Polyester ist, 
das im PreBverfahren oder im SpritzgieBverfahren ver- 
arbeitet ist. 

3. Halterung nach Anspruch U dadurch gekennzeich- 
net, daB das Duromer ein Melaminharz ist, 

4. Halterung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich^ 
net, 

daB das Melaminharz durch langfaserige Glasfasem 
oder sonstige anorganische oder organische Fasem ver- 
starkt ist, und 

daB die Fasem vorzugsweise eine Lange von i5 mm 
bis 65 rmn aufweisen. 

5. Halterung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Duromer ein Phenolharz oder ein Epoxid 
ist. 

6. Halterung nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB dem Duromer FuUstofife, 
bei spiels w^se Kalzium-ICarbonat, Aluminiumhydro- 
xid, Quarz und/oder ein Thermoplast beigemischl ist. 

7. Halterung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Kochflache in das Tragteil eingeklebt oder 
eingeklemmt ist. 
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